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Lc^ catiilyseui's (^11 piatine, en particii- 
lier cOLix utilises dune fabrication de 
i'.u-ido nitriqiie do svuthe:*e par oxydatioii 
do i'aiiniioniac*, sout eoiistitues par des toiles 
5 fines dont fils out im diametre en gene- 
i-ii] e^^al OH iiifcrHMir a 0,06 mm. Le inetai 
(Muploye est cioit dii j>latine piir, soit iin al- 
VuilXi' dii piatine nvee nn mitre jnetnl du 

10 1-es toiles faites on piatine pur ont un 
j>ouv<)ir c-atiifytique ('ieve niais presentent 
l*iniH)iiveniejit de se tieteriorer assez rapide- 
iii(*ut sou.s i'inlinence des pressions aiix- 
qiU'Hes elie.s sont souinise-s -daais les appa- 

i5 rcilri servfint it J'oxydation de ranmioninc. 

ttiiles faites en alliage de piatine et 
d'antn\s luetuux out une resistance nieca- 
Jiique. et j)ar la inejne une duree legerenient 
accrue. l^.Uea ont jmr crojitre im pouvoir ca- 

ao talytiqiio uii pen nnluit. La diminution du' 
jMJUVoir catalytique pst r^opeudant de pen 
d'iinj)artanee en tonif>arai.son de reconomi<i 
nuv CCS deniieres toiles pennettent de rea- 
liser du fait tie leur plup; grande duree. Oji 

•J 5 a d'jiiHears cherclie Ti cimeilier ies deux 
qualitiv en tissant des toiles composees a 
la fois de tils de piatine fin et de fils d'al- 
liag(^ 

Do t(uU(*s uianiorcs, les toiles faites en tie- 
So reaiejjt ou j)artieUeniejit ejj fils J'alliage ne 



peuveiit jamais presenter une tres grande 
soiidite. les fils avant toujours mi diametre 
reduit, egal ou inferieur a 0,06 mm. 

La presente invention a pour but de eon- 
ferer aux toiles de rime ou Tautre coneep- 35 
tion mie solidite relativement considerable, 
en eomparaifion de ee qui a ete fait jusqu'a 
pj'esent. 

A eet effet, on intercaie dans ia toile, an 
im)i!ieat du tissage. des fils d'un diametre 4o 
phvs eieve que ceux destines a composer le 
reseau catalyseur. Ces filx?, qui ont un dia- 
ni^ti-e que i on fait varier en fonetion devS 
dijiiensions de la toiie, sont repartis suivant 
des intervalles approprit^ a chaque genre /i5 
J'appai'eil. Par example un ecartement de 
30 a '2i) mm, entre deux fils de gros diame- 
tre doime des r{5sultats satisfaisants. 

Les fils de gros diametre sont fxmstitueis 
pnj* le mcme nietni que les autres, ou par uii 5o 
alliage different. 

L^ne toile de piatine pur, })ar exemple, 
jicut cti-e renforcee soit par des fiLs de gros 
diametre en piatine' pur, soit par des fik 
de gros diametre en alliage de piatine et 55 
d'autres met aux. 

Les gros fils peuvent etre disposes soit 
dans la trame. soit dans la chame, soit si- 
mnltaiioruent dani? i'une et dans Pautre. lis 
peiireut avoir uue seetiuji clrcnlaire ou, 60 
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ilaris certitins cas, une section de forme dif- 
fei-ente. 

An moment de l-utilisationj ees fils de 
^r<i6 diaraetre forment siax I'ensemHe de la 
toile, une armature particnlierement so- 
nde qui permet au catalyseur de x&ister 
Wiiucoup^plus longtemps axix pressions 
exercees dans lea appareils de catalyse. 

Perfectionnenient aux toiles de platine 
iitiliseee en catalyse, particiiHerement dans 
i'operatioii d'oxydation de rammoniac, con- 



sistant k intercaler dans la toile, an moment 
du tiasage, des fils de diametre snperienr a 
eelui des autre^ fils de la toile, <^s fils pins 
gros, destines a doimer nne pins grande re- 
sistance a la toile, etant repartis an eonrs 
dn tissage parmi les fils de trame on lea 
fils de chaine. on parmi ees deux series de 
fik simultanement 
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